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Abstract of EP 0053201 (A1) 

1 . A cleaning cloth for household and industrial use 

consisting of a soft resilient needled nonwoven 

fabric (3) having an imprint of rubber strips (1 ) 

surmounting the top of the needled nonwoven fabric 

relief-like, characterised in that the height of the 

rubber strips (1 ) is about 0.2 to 0.4 times their width 

but not more than about 0.5 times the thickness of r " : 

the nonwoven fabric (3), that the nonwoven fabric is 

carrying on its underside a continuous layer (2) of an • 

open-pore latex foam which projects above the 

surface opposing the top surface of the needled 

nonwoven fabric to the extent of about 1 0 to 40 

percent of the thickness of the nonwoven fabric. 
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© Reinigungstuch. 

@ Ein Reinigungstuch zur Verwendung im Haushalt und 
fiir die gewerbliche Anwendung, bestehend aus einem 
weichelastischen Nadelvlies (3) mit einem Aufdruck aus 
sich reliefartig von der Oberflache abhebenden Gummilei- 
sten (1), wobei die Hdhe der Gummileisten das 0,2 bis 
0,4fache ihrer jeweiligen Breite betragt, jedoch nicht mehr 
als das 0,5fache der Dicke des Nadelvlieses. Dieses ist 
auGerdem riickseitig mit einer kontinuierlichen Schicht aus 
einem offenporigen Latexschaum (2) versehen, die die 
^ Oberflache uberragt, und die sich zu 10 bis 40% der Dicke 
^ des Nadelvlieses in dieses hineinerstreckt. 
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Reinigungstuch 



Die Erfindung betrifft ein Reirn'nungstuch fur den Haushalt und fur die 
gewerbliche Anwendung, bestehend aus einem weichelastischen Nadelvlies 
mit einem Aufdruck aus sich reliefartig von der Oberflache abhebenden 
Gummileisten. 

5 

Ein Reinigungstuch der vorstehend angesprochenen Art wird in DE-GM 
76 19 792 beschrieben. Dabei sind jedoch beide Seiten mit einem relief- 
artig strukturierten Aufdruck versehen, was dazu flihrt, da(3 das Reini- 
gungstuch nur fiir beschrankte Anwendungsfalle verwendet werden kann. 

10 

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, ein solches Reinigungstuch nun- 
mehr weiter zu entwickeln, derart, daB breitere Verv/endungsmbglichkei- 
ten erzielt werden. 

15 Diese Aufgabe wird neuerungsgema|3 durch eine unterschiedliche Beschich- 
tung der Oberseite und der Unterseite des Reinigungstuches gelbst. Diese 
ist dadurch gekennzeichnet, daB die H(5he der Gummileisten das 0,2 bis 
0,4-fache ihrer Breite betragt, jedoch nicht mehr als das 0,5-fache der 
Dicke des Nadelvlieses, und daB die RUckseite mit einer kontinuierlichen 

20 Schicht aus einem offenporigen Latexschaum versehen ist, die die Ober- 
flache uberragt, und die sich zu 10 bis 40 % der Dicke des Nadelvlieses 
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in dieses hineinerstreckt. 

Im Gebrauch dient die rait den Gummileisten versehene Oberflache des 
Reinigungstuches dazu, groberen Schmutz durch eine rakelahnliche Wir- 
.5 kungsweise der Gummileisten zu entfernen. Diese rakelahnliche Wirkungs- 
weise wird besonders dadurch unterstUtzt, da|3 ein Unikippen der Guimri- 
leisten wahrend der Benutzung des Reinigungstuches sicher vermieden wird, 
weil das Reinigungstuch durch die kontinuierliche Schicht aus dem offen- 
porigen Latexschaum stabilisiert ist. Andererseits weist das Reinigungs- 
10 tuch eine sehr gro|3e Elastizitat auf, und es ist beispielsweise moglich, 
die Gummileisten ohne besonders groBen Kraftaufwand oberflacheneben in 
das Gefuge des Nadel vliesstoffes einzudnicken, so daB dessen Fasern un- 
mittelbar auf der Oberflache des zu reinigenden Objektes zur Auflage 
kommen. Insbesondere dann, wenn in dem Nadelvlies neben einem uberwiegen- 
15 den Anteil naturlicher Fasern, beispielsweise aus Baumwolle oder Zell- 
wolle, ein geringer Anteil an synthetischen Fasern enthalten ist, kommt 
dieser Effekt sehr gut zur Wirkung, weil in diesen Fallen das Nadelvlies 
neben einer groBen Saugaktivitat eine gute Sprungelastizitat aufweist. 
Der Anteil" synthetischer Fasern soil 5 bis "30 Gew. % der Fasermasse be- 
20 tragen, wobei ein Titer von 1,5 bis 6 bevorzugt wird. Innerhalb dieser 
Grenzen ist es notwendig, mit sinkendem Gewichts anteil synthetische 
Fasern eines groberen Titers zu verwenden. Der Effekt la3t sich noch ver- 
starken, wenn die Gummileisten durch ein Profil mit scharfstrukturierten 
Kanten begrenzt sind, beispielsweise durch ein Dreiecksprofil . 

25 

Die Gummileisten werden vorzugsweise aus einem relativ festen Werkstoff 
hergestellt, beispielsweise aus einem Werkstoff mit einer Harte von 60 
bis 90 Shore A. Der Werkstoff kann dabei in sich geschlossene oder unter- 
einander verbundene Zellen aufweisen, deren Gesamtporenvolumen in einer 
30 GroBenordnung von 10 bis 50 % liegt. Durch eine entsprechende Ausgestal- 
tung erhalten die Gummileisten neben den bereits vorhandenen, werkstoffbe- 
dingten sehr elastischen Eigenschaften eine verbesserte Anschmiegsam- 
keit an unterschiedlich strukturierten Oberfla'chen. 

35 Die Lange der Gummileisten soil dem 3 bis 8-fachen von der jeweiligen 
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Breite entsprechen, wobei es bevorzugt 1st, die gegenseitige Zuordnung 
der einzelnen Gummileisten jeweils auf Lucke vorzunehmen. Diese spezi- 
elle gegenseitige Zuordnung schliefft mit ein, unmittelbar benachbarte 
Gummileisten einander unter einem beliebigen Winkel zuzuordnen, bevor- 
5 zugt jedoch unter einem Winkel zwischen 20 und 90°. 

Die Gummileisten werden bevorzugt auf die Oberflache des Reinigungs- 
tuches aufgedruckt, wozu sich Siebdruckverfahren unter Verwendung vis- 
koser Pasten besonders eignen. Die chemische Vernetzung wird dabei vor- 

10 zugsweise durch eine anschlieSende Erwarmung bewerkstelligt, wobei die 
Erwarmung gleichzeitig auch zur Vernetzung der auf die RLickseite aufge- 
brachten, schaumfb'rmigen Latexschicht ausgenutzt werden kann. Nach einem 
anderen, ebenfalls anwendbaren Verfahren ist es mbglich, die Gummileisten 
aus einer Folie eines unvernetzten elastomeren Werkstoffes auszustanzen , 

15 und unmittelbar an die Oberflache des Nadelvlieses anzupressen und durch 
eine Erwarmung chemisch zu vernetzen. Die chemische Vernetzung kann da- 
neben auch durch Einwirkung einer energiereichen Strahlung gegebenen- 
falls in einem separate*! Arbeitsschritt bewerkstelligt werden. Im letzt- 
genannten 'Falle kb'nnen die bevorzugten elastomeren Werkstoffe zumindest 

20 teilweise durch thermoplastische Werkstoffe ersetzt werden. 

Die kontinuierliche Schicht aus einem weichelastischen Latexschaum wird 
bevorzugt in flussiger Form auf die RLickseite aufgebracht, wozu neben 
der Anwendung eines Rakelmessers auch die Anwendung von Einpresswalzen 

25 geeignet ist. Bevorzugt ist die Schicht symmetrisch zu der Oberflache 
des Nadelvliesstoffes zugeordnet, so da|3 sich ein Teil der Schicht in 
das Innere des Nadelvliesstoffes hineinerstreckt, wodurch ein sehr 
glinstigerer Versteifungseffekt erzielt wird, wahrend sich ein anderer 
Teil der reinen Schaumstruktur liber die Oberflache des Nadelvlieses er- 

30 hebt. Dieser letztgenannte Teil hat besonders weichelastische Eigen- 
schaften, und er ist von zahllosen, untereinander verbundenen, offenen 
Poren durchzogen. Da diese in einer unmittelbaren hydraul ischen Verbin- 
dung mit den Fasern des Nadelvlieses stehen, ergibt sich ein hervor- 
ragender Wasseraufnahmeeffekt, was das neuerungsgema'|3e Reinigungstuch 

35 besonders geeignet macht flir die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben 
im Haushalt. Das Reinigungstuch besitzt einen sehr weichen, anschmieg- 
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samen Griff, und es ist deshalb gut zum Abtrocknen von Fenster- und 
Autoflachen, von Rachel flHchen, Waschbecken, Geschirr etc. geeignet. 

Die guten Gebrauchseigenschaften des Reinigungstuches ergeben sich im 
5 wesentlichen aus einer besonders vorteilhaften gegenseitigen Oberl age- 
rung der Eigenschaften der einzelnen Elemente. So bewirkt die kontinu- 
ierliche Schicht aus dem offenporigen Latexschaum neben einer schwamm- 
ahnlichen Saugfahigkeit eine statische AbstUtzung der auf der Vorder- 
seite des Reinigungstuches angeordneten Gummileisten. Diese lassen sich 

10 bei Bedarf oberflacheneben in das Nadelvlies eindriicken. Das Nadelvlies 
selbst dient in dem Reinigungstuch als ein Wasserspeicher, dessen Wasser- 
aufnahmekapazitat durch Anwendung geringer Drucke nur in einem sehr ge- 
ringen Ma8e beeinf1u(3bar ist. Es lassen sich deshalb sehr gro3e Wasser- 
mengen in dem Nadelvlies speichern, ohne da3 sich die Oberfla'che deut- 

15 lich na3 anfuhlt. Soil hingegen das eingelagerte Wasser entfernt werden, 
so ist hierzu lediglich ein kraftiges Auswringen erforderlich. 

Eine beispielhafte Ausfuhrung des neuerungsgema3en Reinigungstuches ist 
in der. in -der Anlage beigefligten Zeichnung .schematisch dargestellt. 

20 

Figur 1 zeigt das Reinigungstuch in langsgeschnittener Darstellung. 
Figur 2 zeigt das Reinigungstuch in perspekti vischer Ansicht von oben. 

Das Reinigungstuch besteht aus einem Nadelvlies 3, auf dessen Oberseite 
25 Gummileisten 1 mit einem dreieckigen Profil in einer gleichma'Big wieder- 
kehrenden Rasterung angeordnet sind und dessen Unterseite durch eine 
offenporige Schaumstoffschicht 2 gebildet wird. Die Schaumstoffschicht 
ist spiegelbildlich zu der Unterseite des Nadelvlieses angeordnet, d.h. 
sie erstreckt sich zu 50 % in das Nadelvlies hinein, sie hebt sich zu 
30 50 % von der Unterseite des Nadelvlieses ab. 

Das Nadelvlies hat die nachfolgende Zusammensetzung: 



35 



50 % Baunwolle 

28 % Zellwolle dtex 1,7/40 mm 
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14 % Polyester dtex 1,7/40 mm 
8 % Polyester dtex 3,3/60 mm 

Das Nadelvlies besteht aus kreuzweise aufeinandergetafelten Faserfloren, 

? 

5 die durch eine intensive Vernadelung mit z.B. 45 Einstichen/cm verbunden 
sind, Neben einer gegenseitigen Verbindung der einzelnen Faserflore wird 
durch diese intensive Vernadelung eine exakte Einstellung der Elastizitat 
erreicht sowie eine Umorientierung groBer Faseranteile in einer Richtung 
senkrecht zu der Oberflache. Die auf der R'u'ckseite angeordnete Schaum- 

10 stoffschicht steht dadurch mit der Oberflache in einer die Saugwirkung 
erhbhenden Verbindung. Diese erhbhte Saugwirkung ergibt sich einerseits 
aus der weitgehend von auBerer Druckanwendung unabhangi gen Speicherkapa- 
zitat des Nadelvlieses , andererseits aus der groBen Geschwindigkeit, mit 
der die offenporige Schaumstoffschicht FTiissigkeit aufzunehmen bzw. an 

15 das Nadelvlies abzugeben vermag. Die beanspruchte gegenseitige Zuordnung 
der beiden Elemente gewahrleistet eine optimale gegenseitige Oberlage- 
rung der jeweiligen Eigenschaften. 

Zusatzlich' zu der gegenseitigen Verschlingung der Fasern infolge des 
20 durch gefiihrten Nadelungsvorganges kann das Vlies durch eine gegenseitige 
Verklebung seiner Fasern an den Kreuzungspunkten verfestigt sein. Die 
Art der angewendeten Verklebung muB jedoch so gewahlt werden, daB die 
elastischen Eigenschaften nicht wesentlich beeintra'chtigt werden. Ge- 
eignet ist z.B. eine Impragnierung mit Kunststoff-Dispersionen auf Basis 
25 NBR- oder SBR-Latices oder Polyacrylaten oder Polyurethanen und an- 
schlieBende Trocknung und Vernetzung durch Hitzeeinwirkung. Geeignet 
ist aber auch eine Verklebung mittels schmelzbarer bzw. in der Hitze 
klebrig werdender synthetischer Fasern, z.B. aus Polypropylen, Copoly- 
amid oder Copolyester, die in einer Menge von 10 bis 35 % in die oben 
30 genannte Fasermischung gleichma'Big eingernischt werden und die bei einer 
trockenen Erhitzung des Nadelvlieses zu einer zusatzlichen Verfestigung 
des Nadelvlieses fu'hren. 

Die dargestellten Gummileisten haben ein dreieckiges Profil und eine im 
35 Vergleich zur Breite der Grundflache relativ geringe Hbhe. Hierdurch 



- 6 - 



0053201 



wird neben einer guten Rakelwirkung eine gro[3e Sicherheit gegen ein 
Umkippen beim Auftreffen seitlicher Belastungen erzielt. Die Oberkante 
der Gummileisten kann gerundet sein, und gegebenenfalls in einer sol- 
chen Ausflihrung einer parallel zur Achse verlaufende Rillung aufweisen. 
5 Daneben sind Polygonprofile moglich. In alien Fallen mu[3 jedoch ge- 
wahrleistet sein, dap das Verhaltnis aus der Hbhe und der Breite inner- 
halb des beanspruchten Bereiches liegt. 

Die Gummileisten kbnnen einander in beliebiger Form zugeordnet sein. Eine 
10 bevorzugte Ausflihrung ist in Figur 2 wiedergegeben. Daneben sind auch 
parallel verlaufende Einzelleisten denkbar sowie gewundene oder kreis- 
fb'rmig in sich geschlossene Leisten. 
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Patentanspriiche 

1. Reinigungstuch zur Verwendung im Haushalt und fur die gewerbliche 
Anwendung, bestehend aus einem weichelastischen Nadelvlies mit einem 

5 Aufdruck aus sich reliefartig von der Oberfla'che abhebenden Gummi- 
leisten, dadurch gekennzeichnet, da|3 die Hb'he der Gummileisten das 
0,2 bis 0,4-fache ihrer jeweiligen Breite betra'gt, jedoch nicht mehr 
als das 0,5-fache der Dicke des Nadelvlieses, und daB dieses ru'ck- 
seitig mit einer kontinuierlichen Schicht aus einem offenporigen 
10 Latexschaum versehen ist, die die Oberfla'che uberragt und sich zu 
10 bis 40 % der Dicke des Nadelvlieses in dieses hineinerstreckt. 

2. Reinigungstuch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 die 
Gummileisten aus einem Werkstoff mit einer Harte von 60 bis 90 

15 -Shore A bestehen. 

3. Reinigungstuch nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Gummileisten geschlossene oder untereinander verbundene Poren 
enthalten, die insgesamt 10 bis 50 % des Volumens der Gummileisten 

20 einnehmen. 

4. Reinigungstuch nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal3 
die Lange der Gummileisten dem 3 bis 8-fachen Wert der jeweiligen 
Breite entspricht. 

25 

5. Reinigungstuch nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
gegenseitige Zuordnung der einzelnen Gummileisten zueinander auf 
Llicke vorgenommen ist. 

30 6. Reinigungstuch nach Anspruch 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Gummileisten in einer regelma'Bigen Raster angeordnet sind, und 
daB der jeweilige Mittelpunktsabstand unmittelbar benachbarter 
Gummileisten im wesentlichen identisch ist mit der jeweiligen Lange. 
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Reinigungstuch nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeich.net, daB 
die kontinuierliche Schicht symmetrisch zu der Oberflache des Nadel- 
vliesstoffes zugeordnet ist. 
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